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(54) Title: THICKENING MIXTURE BASED ON GUAR GUM OR NON-IONIC CELLULOSE AND A ^°^}^^^^ 
K AND COSMETIC OR DERMATOLOGIC AL HAIR- OR SKIN-CARE COMPOSITION CONTAINING SAID MIXTURE 

(54) Tatre- ASSOCIATION EPAISSISSANTE A BASE DE GOMME DE GUAR OU DE CELLULOSE NON-IONIQUE ET D'UN 
(54) Titre. £j^^ U ^^ COSMETIQUE OU DERMATOLOGIQUE POUR LE TRAJTEMENT DES 

CHEVEUX OU DE LA PEAU CONTENANT UNE TELLE ASSOCIATION 

(57) Abstract 

A thickening mixture containing, in an aqueous medium, (a) a component (A) consisting of at least one guar gum or non-ionic cellulose 
having no hydrophobic group, with a viscosity in solution of over 15 cps at 13 wt % in water, as measured by DRAGE module 2 at 25 C; 
(b) a component (B) consisting of at least one cross-linked polymer selected from (i) acrylamide and ammonium acrylate copolymers; (u) 
acrylamidc and partially or totally neutralised 2-acylamido 2-methylpropane sulphonic acid copolymers; (iii) acrylamide and memacryloyl 
oxyethyl trimethylammonium chloride copolymers; and (iv) memacryloyl oxyethyl trimethylammonium chlonde homopolymers; wherein 
the weight ratio of cross-linked polymer active material to guar gum or cellulose is 0.2-10. A cosmetic or dermatological hair- or skin-care 
composition containing said mixture is also provided. 

(57) Abrege 

L'invention concerne une association epaississante contenant dans un milieux aqueux: a) un composant (A) constitue* d'au i moins 
une gomme de guar ou de cellulose non-ionique, sans groupe hydrophobe, possedant une viscosinS en solution a U % en pods dans 
l'eau? mesuree an DRAGE module 2 a 25 °C superieure a 15 cps; b) un composant (B) constitue d au moins un polymere reucul* 
choisi parmi: (i) les copolymers d'acrylamide et d'acrylate d'ammonium; (ii) les copolymeres d'acrylamide et d acide-2-acrylamido 2- 
methylpropane sulfonique partieUement ou totalement neutralise; (in) les copolymeres d'acrylamide et de chlorure de m6thacryioyl oxyethyl 
trimemylammonium; (iv) les homopolymcres de chlorure de memacryloyloxyemyl-uimemylainmonium; ie rapport en poids en mattere 
active polymere rencule/gonime de guar ou cellulose 6tant compris cntre 0,2 et 10; et une composition cosmetique ou dermatologique pour 
le traitement des cheveux ou de la peau, contenant une telle association. 
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L'invention conceme une association 6paississante a base de 
gommes de guar ou de cellulose non-ionique, sans groupe hydrophobe 
et de polymeres r6ticul6s particuliers et une composition cosm6tique 
ou dermatologique pour le traitement des cheveux ou de la peau 
contenant une telle association. 

Afin d'apporter de la douceur aux cheveux ou k la peau ou encore 
de faciliter le demelage des cheveux, on utilise en cosmetique ou en 
dermatologie certains polymeres reticules tels que des copolym6res ou 
polymeres d'acrylamide reticules. Ces polymeres presentent des 
viscositds permettant d'obtenir des proprietes epaississantes 
appropriees pour les formulations cosmetiques et dermatologiques, de 
bonnes proprietes de douceur pour les cheveux ou la peau et un 
toucher agreable. 

Cependant, la viscositd de ces polymeres reticules est tres sensible 
aux additifs tels que les alcools, certains polymeres anioniques ou 
cationiques ou certains agents antipelliculaires. L/ajout de ces additifs 
peut provoquer des phenomenes de fluidification indesirables pour la 
texture des formulations cosmetiques ou dermatologiques contenant 
ces polymeres r£ticul6s. 

La demanderesse a decouvert d'une maniere surprenante qu'en 
associant a certains polymeres reticulds des epaississants particuliers 
choisis parmi les gommes de guar et les gommes de cellulose non- 
ioniques sans groupe hydrophobe, on observait un effet de synergie de 
viscosite des polymeres reticules permettant de surmonter les 
inconvenients evoques ci-dessus. 

^association particuliere conforme a la presente invention, 
permet de preparer des compositions cosmetiques ou deimatologiques 
a base de polymeres reticules sous forme de gel, de creme, d'emulsion 
ou de dispersion, dont les proprietes rhdologiques sont sensiblement 
ameliorees. 
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Un objet de 1'invention est done constituf par une association 
epaississante a base de gomme de guar ou de cellulose non-ionique 
sans groupe hydrophobe et de polymeres r^ticulds particuliers. 

Un objet de Tinvention concerne £galement une composition 
5 cosmdtique ou dermatologique contenant une telle association. 

Un autre objet concerne des proc£d£s de traitement cosmetique * 
des cheveux ou de la peau, mettant en oeuvre ces compositions selon 
l'application desirde. 

D'autres objets apparaitront a la lumiere de la description et des 
10 exemples qui suivent. 

La presente invention concerne principalement une association 
epaississante, caracterisee par le fait qu'elle comprend dans un milieu 
aqueux : 

a) un compos ant (A) constitue d'au moins une gomme de guar ou 
15 de cellulose non-ionique, sans groupe hydrophobe, possddant une 

viscosite en solution a 1,5% en poids dans 1'eau, mesuree au DRAGE 
module 2 a 25°C sup6rieure a 15 cps; 

b) un composant (B) constitu6 d'au moins un polymere r6ticul£ 
choisi parmi : 

20 (i) les copolymeres d'acrylamide et d'acrylate d'ammonium; 

(ii) les copolymeres d'acrylamide et d^cide-l-acrylamido 2- 
methylpropane sulfonique partiellement ou totalement 
neutralist; 

(iii) les copolymeres d'acrylamide et de chlorure de mdthacry- 
25 loyl oxyethyl trimethylammonium; 

(iv) les homopolymeres de chlorure de methacryloyloxyethyl- 
trimethy lamm onium . 

Le rapport en poids en matiere active polymere r6ticul6/gomme de 
guar ou cellulose non-ionique, est compris entre 0,2 et 10, et de 
30 preference entre 1 et 5. 

Paimi les gommes de guar utilisees selon la presente invention, on 
peut citer : 

- la gomme de guar hydroxypropylee vendue sous la denomination 
"JAGUAR HP8" par la Societe MEY HALL; 
35 - la gomme de guar vendue sous la denomination "GUARGEL 
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D/15" par la SOCIETE FRANCAISE DES COLLOIDES. 

Parmi les gommes de cellulose non-ionique utilises 
conformement a la presente invention, on peut mentionner : 

- la methylhydroxypropylcellulose vendue sous la denomination 
5 M METHOCELF 4 M STANDARD" par la Society DOW CHEMICAL; 

- la methylcellulose vendue sous la denomination "METHYL* 
CELLULOSE 200" par la Soci6t6 LASERSON SABETAY; 

l'hydroxyethylcellulose vendue sous la denomination 
"NATROSOL HHR" par la Soci£t<S AQU ALON; 
10 - l'hydroxypropylcellulose vendue sous la denomination "KLUCEL 

H M par la Societe AQU ALON; 

- la methylhydroxyethylcellulose vendue sous la denomination 
"TYLOSE MH 300 M par la Society HOECHST. 

Le copolymere reticule d'acrylamide/acrylate d'ammonium, utilisd 

15 conformement a la presente invention, est plus particulierement un 

copolymere acrylamide/acrylate d'ammonium (5/95 en poids) reticule 
par un agent de reticulation a polyinsaturation olefinique, tel que le 
divinylbenzene, le tetraallyloxydthane, le methylene bis-acrylamide, 
Tether diallylique, des ethers polyallylpolyglyceryliques ou les ethers 

20 allyliques d'alcools de la serie des sucres, tels que Tdrythritol, le 
pentaerythritol, l'arabitol, le mannitol, le sorbitol ou le glucose. 

Des copolymeres analogues sont d6crits et prepares dans le brevet 
franeais FR-2.416.723 et les brevets US-2.798.053 et US-2.923.692. 
On utilise en particulier ce copolymere reticul6 sous forme 

25 d'emulsion eau-dans-huile, constitute de 30% en poids dudit 
copolymere, 25% en poids d'huile de paraffine, 4% en poids de 
melange de stearate de sorbitan et d*un derive ethoxyle hydrophile, et 
41% en poids d'eau. Une telle emulsion est commercialism sous le 
nom "PAS 5161" ou encore "BOZEPOL C" par la Societe HOECHST. 

30 Les copolymeres d'acrylamide et de l'acide 2-acrylamido 2-methyl 

propane sulfonique, utilises conformement a la presente invention, 
sont des copolymeres reticules par un compose a polyinsaturation 
olefinique, tels que ceux evoques precedemment, et partiellement ou 
totalement neutralises par un agent de neutralisation tel que la soude, 

35 la potasse, Tammoniaque ou une amine telle que la tri€thanolamine ou 
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la monodthanolamine. 

lis peuvent etre pr£par£s en copolym&isant 1'acrylamide et le 2- 
acrylamido 2-methylpropane sulfonate de sodium par voie radicalaire 
au moyen d'agents initiateurs du type azobisisobutyronitrile et par 

5 precipitation dans un alcool tel que le tertiobutanol. 

On utilise plus particulierement des copolymeres obtenus par * 
copolymerisation de 70 a 55% en moles d'acrylamide et de 30 a 45% 
en moles de 2-acrylamido 2-m6thylpropane sulfonate de sodium. 
L'agent de reticulation 6tant utilise a des concentrations de 10" 4 a 

10 4.10 r4 mole par mole du melange de monomeres. 

Ces copolymeres particuliers sont incorpor£s- dans les 
compositions de 1'invention, de fa?on pr€ferentielle, sous forme 
d'ernulsions huile-dans-eau contenant de 35 a 40% en poids de ce 
copolymere, de 15 a 25% en poids d*un melange d'hydrocarbures 

15 isoparaffiniques en C^-C^, de 3 a 8% en poids de laurylether de 
polyethyleneglycol a 7 moles d'oxyde d'dthylene et d'eau. Une telle 
emulsion est commercialisee sous le nom de "SEPIGEL 305" par la 
Soci6t<£ SEPPIC. 

Le copolymere d'acrylamide et de chlorure de m6thacryloyl 

20 oxy6thyl trimethylammonium reticule, utilise selon 1'invention, est 
plus particulierement un copolymere obtenu par copolymdrisation de 
1'acrylamide et du dimethylaminoethylm6thacrylate quaternise par le 
chlorure de methyle, suivie d'une reticulation par un compose a 
insaturation olefinique, en particulier le methylene-bis acrylamide. 

25 On utilise plus particulierement un copolymere reticul6 

acrylamide/chlorure de methacryloyl oxyethyl trimethylammonium 
(20/80 en poids) sous forme de dispersion contenant 50% en poids 
dudit copolymere dans de 1'huile minerale. Cette dispersion est 
commercialism sous le nom de "SALCARE SC92" par la Societe 

30 ALLIED COLLOIDS. 

Lhomopolymere de chlorure de methacryloyl oxyphyl trimethyl- 
ammonium est reticule par un compost a insaturation olefinique, tel 
que ceux definis precedemment, en particulier le mdthylene-bis 
acrylamide. On utilise plus particulierement l*homopolymere sous 

35 forme de dispersion contenant 50% en poids dudit homopolymere dans 
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de l'huile minSrale. Cette dispersion est vendue sous la denomination 
"SALCARE SC95" par la Soci6t6 ALLIED COLLOIDS. 

Un autre objet de l'invention conceme des compositions 
cosmetiques ou dermatologiques contenant pour le traitement des 
5 cheveux ou de la peau contenant dans un milieu aqueux 

physiologiquement acceptable, au moins Tassociation des composants 
(A) et (B) telle que definie ci-dessus. 

Les gommes de guar ou de cellulose non-ionique confonnes k 
l'invention sont pr^sentes dans ces compositions a des concentrations 
10 en matiere active comprises entre 0,1 et 10% en poids et de preference 
entre 0,2 et 5% en poids par rapport au poids total de la composition. 

Les polymeres reticules de l'invention sont presents dans les 
compositions dans des concentrations en matiere active comprises 
entre 0,1 et 10% en poids par rapport au poids total de la composition, 
* 15 de preference entre 0,5 et 7%. 

Les compositions cosmetiques ou dermatologiques, conformes a 
l'invention, se presentent sous forme de gel, demulsion ou de 
dispersion vesiculaire. 

Lorsque la composition se presente sous forme de gel, le milieu 
20 physiologiquement acceptable est constitue par de l'eau ou un melange 
d'eau et d'alcool inferieur, en particulier l'gthanol. 

Lorsque la composition se presente sous forme demulsion, les 
constituants de Tassociation conforme a Tinvention sont presents dans 
la phase aqueuse. L'emulsion est prepare a partir de tensio-actifs et 
25 d'huiles bien connus dans Tart anterieur. 

Les compositions conformes a l'invention peuvent se presenter 
sous forme de dispersion vesiculaire de lipides amphiphiles ioniques 
ou non-ioniques. Elles sont preparees notamment en faisant gonfler les 
lipides dans une solution aqueuse pour former des spherules dispersees 
30 dans le milieu aqueux comme decrit dans l'article BANGHAM, 
STANDISH & W ATKINS, J. Mol. Biol., 13, 238 (1965) ou dans le 
brevet FR-2.315.991 et 2.416.008 de la demanderesse. 

Les differents types de procedes de preparation sont decrits dans 
"Les liposomes en biologie cellulaire et pharmacologic", Edition 
35 INSERM/John Libbery Eurotext, 1987, pages 6 a 18. 
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Les constituants de l'association conforme a l'invention sont dans 
la phase aqueuse de la dispersion. 

Les compositions selon l'invention peuvent contenir en plus des 
adjuvants habituellement utilises en cosmetique ou denmatologie, tels 
5 que des parfums, des colorants, des conservateurs, des agents 

sdquestrants, des huiles v6g£tales, animates ou synthetiques, des * 
filtres solaires, des anti-radicaux libres, des agents tensio-actifs, des 
polymeres naturels ou synthetiques, anioniques, non-ioniques, 
cationiques ou amphoteres, des proteines quaternisdes ou non, des 
10 silicones, des agents de conditionnement, des agents anti-gras, des 
agents hydratants, des propulseurs. 

Les compositions cosmetiques ou dermatologiques destinees au 
traitement et au soin des cheveux, peuvent etre utilisees sous forme de 
gel ou creme capillaire anti-chute ou antipelliculaire, de gel de 
15 coif f age. 

Les compositions selon l'invention destinies au traitement et au 
soin de la peau, peuvent etre conditionnees sous forme de gel ou de 
creme pour le soin de la peau; de produit pour le rasage; de creme ou 
de gel solaire. 

20 Les compositions selon l'invention peuvent etre appliqudes par 

voie topique en dermatologie. Elles contiennent en une quantity 
efficace une substance active sur le plan dermatologique telle que la 
vitamine A, les carotenoides, les pigments naturels, les retinoides, les 
depigmentants, les agents anti-seborrheiques, anti-acn£iques, anti- 

25 inflammatoires, anti-pelliculaires ou antichutes. 

Un procede de traitement cosmetique des cheveux, selon 
l'invention, consiste a appliquer les compositions telles que definies 
ci-dessus sur les cheveux, suivant l'usage envisage puis a rincer 
eventuellement. 

30 Un procede de traitement cosmetique de la peau, selon l'invention, 

consiste a appliquer sur celle-ci une composition telle que definie 
precedemment et a rincer eventuellement. 

Les exemples qui suivent sont destines ^ illustrer l'invention sans 
pour autant presenter un caractere limitatif. 
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EXEMPLES PR PREPARATION 

EXEMPLE 1 

On prepare un gel de coif f age de composition suivante : 

Emulsion de copolymere r6ticul£ acrylamide/ 

2-acrylamido 2-methyl propane sulfonate de 

sodium, vendue a environ 40% en copolymere 

sous la denomination "SEPIGEL 305" par 

la Societe SEPPIC 1 g 



en copolymere 

- Hydroxypropylcellulose vendue sous la 
denomination "KLUCEL H" par la 

Society AQUALON 1 g 

- Ethanol 8,5 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau demineralisee qsp 100 g 

EXEMPLE 2 
On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Emulsion eau-dans-huile de copolymere 
reticule acrylamide/acrylate d'ammonium, 
vendue a 30% en copolymere sous la 
denomination "PAS 5161" par la 

25 Societe HOECHST 3 g 

en copolymere 

- Copolymere vinylmethylether/anhydride 
maleique monoesterifie avec le butanol, 
vendu a 50% de matiere active (MA) dans 

30 1'ethanol sous la denomination "GANTREZ 

ES 425" par la Societe ISP (neutralise a 

100% par le 2-amino 2-methyl 1-propanol) 1 g MA 

- Hydroxypropylmethylcellulose vendue 
sous la denomination "METHOCEL F 4M 
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STANDARD" par la Soci£t6 DOW 

CHEMICAL 2 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau demineralis6e qsp 100 g 

EXEMPLE 3 

On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Dispersion dans l'huile mindrale de 
copolymere reticule acrylamide/chlorure 
de methacryloyloxyethyl trimethyl 
ammonium, vendu a 50% en copolymere 
sous la denomination "SALCARE SC 92" 

par la Societe ALLIED COLLOIDS 2,5 g 

en copolymere 

- Gomme de guar hydroxypropylee, vendue 
sous la denomination "JAGUAR HP 8" 

par la Societe MEYHALL 1,5 g 

- Copolymere vinylpyrrolidone/chlorure de 
methacrylamidopropyl trimethyl ammonium 
(85/15), vendu en solution aqueuse a 20% 
de matiere active sous la denomination 

"GAFQUAT HS 100" par la Societe ISP 0,5 g MA 

- Hydrolysat de prolines de bl6, vendu en 
solution aqueuse a 20% de matiere active 
sous la denomination "H YDROTRITICUM 

2000" par la Societe CRODA 0,2 g MA 

- Polydim6thylsiloxane oxyethylene, vendu 
sous la denomination "SILWET L 7602" par 

la Societe UNION CARBIDE 0,2 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau demineralisee qsp 100 g 
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EXEMPLE 4 
On prepare un gel antichute de composition suivante : 

- Emulsion de copolymere reticule acrylamide/ 
2-acrylamido 2-m£thyl propane sulfonate de 
sodium, vendue a environ 40% en copolymere 
sous la denomination "SEPIGEL 305" par la 
Societe SEPPIC 3 g 

en copolymere 

- Mdthylcellulose vendue sous la 
denomination "METHYL CELLULOSE 200" 
par la Soci£t£ LASERSON SABETAY 1 g 

- Nicotinate de methyle 0,1 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau demineralisee qsp 100 g 

EXEMPLE 5 

On prepare un gel antipelliculaire de composition suivante : 

20 - Emulsion de copolymere r£ticul6 acrylamide/ 
2-acrylamido 2-m£thyl propane sulfonate de 
sodium, vendue a environ 40% en copolymere 
sous la denomination "SEPIGEL 305" par la 
Societe SEPPIC 10 g 

25 en copolymere 

- Hydroxypropylcellulose vendue sous la 
denomination "KLUCEL H" par la 

Society AQUALON 1 g 

- 1 -hydroxy 4-methyl 6-(2,4,4-trimethyl- 
30 pentyl)2-(lH)pyridinone, sel de mono- 

ethanolamine, vendu sous la denomination 
"OCTOPIROX" par la Societe HOECHST 0,1 g 

- Ethanol 35,5 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

35 - Eau ddmindralisde qsp 100 g 
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EXEMPLE 0 

On prdpare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Dispersion dans lliuile mindrale de 

5 copolymere reticule acrylamide/chlorure de 

m£thacryloyloxyethyl trim6thyl ammonium, 

vendu a 50% en copolymere sous la 

denomination "SALCARE SC 92" par la 

Socidte ALLIED COLLOIDS 1 g 

10 en copolymere 

- Hydoxypolymethylcellulose vendue sous la 
denomination "METHOCEL F4M STANDARD" 

par la Societe DOW CHEMICAL 0,3 g 

- Pyrrolidone carboxylate de chitosane, vendu 
15 sous la denomination "KYTAMER PC" par 

la Societe AMERCHOL 0,25 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

-Eau qsp 100 g 
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EXEMPLE 7 

On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Emulsion de copolymere reticule acrylamide/ 
2-acrylamido 2-methyl propane sulfonate de 
sodium, vendue a environ 40% en copolymere 
sous la denomination "SEPIGEL 305" par la 

Societe SEPPIC 1 g 

en copolymere 

- Hydroxypropylcellulose vendue sous la 
denomination "KLUCEL H" par la 

Societe AQUALON 1 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau demineralis6e qsp 100 g 
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EXEMPLE 8 

On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Emulsion de copolymere reticule" acrylamide/ 
5 2-acrylamido 2-methyl propane sulfonate de 

sodium, vendue a environ 40% en copolymere 

sous la denomination "SEPIGEL 305" par la 

Societe SEPPIC 1 g 

en copolymere 

10 - Gomme de guar non ionique, vendue sous 
la denomination "GUARGEL D/15" par 
la SOCIETE FRANCAISE DES 

COLLOIDES 1 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

15 - Eau demineralisee qsp 100 g 



20 



25 



30 



EXEMPLE 9 

On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Emulsion eau-dans-huile de copolymere 
reticule acrylamide/acrylate d'ammonium, 
vendue a 30% en copolymere sous la 
denomination "PAS 5161" par la Societe 

HOECHST 1 . g 

en copolymere 

- Hydroxypropylcellulose vendue sous la 
denomination "KLUCEL H" par la 

Societe AQUALON 1 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau demineralisee qsp 100 g 
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EXEMPLE 10 
On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Dispersion dans l'huile mindrale de 

5 copolymere r£ticul6 acrylamide/chlorure 

de methacryloyloxyethyl trimdthyl 
ammonium, vendu a 50% en copolymere 
sous la denomination "SALCARE SC 

92" par la Socidte ALLIED COLLOIDS 1 g 

10 en copolymere 

- Hydroxypropylcellulose vendue sous 
la denomination "KLUCEL H" par la 

Societe AQUALON 1 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

15 - Eau demineralisde qsp 100 g 



20 



25 



30 



EXEMPLE 11 
On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Emulsion eau-dans-huile de copolymere 
reticule acrylamide/acrylate d'ammonium, 
vendue a 30% en copolymere sous la 
denomination "PAS 5161" par la 

Societe HOECHST 1 g 

en copolymere 

- Gomme de guar non ionique, vendue 
sous la denomination "GUARGEL D/15" 
par la SOCIETE FRANCAISE DES 

COLLOIDES 1 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau demineralisee qsp 100 g 
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EXEMPLE 12 
On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

- Dispersion dans lTiuile min£rale de 

5 copolymere reticul6 acrylamide/chlorure 

de m£thacryloyloxy6thyl trimethyl 
ammonium, vendu h 50% en copolymere 
sous la denomination "SALCARE SC 

92" par la Soci&6 ALLIED COLLOIDS 1 g 

10 en copolymere 

- Gomme de guar non ionique vendue sous 
la denomination GUARGEL D/15parla 

SOCIETE FRANC AISE DES COLLOIDES 1 g 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

15 - Eau demin£ralis<Se qsp 100 g 



20 



25 



30 



EXEMPLE 13 

On prepare un gel de coiffage de composition suivante : 

Dispersion dans l'huile mindrale d'homo- 
polymere reticule de chlorure de methacryloyl- 
oxy ethyl trimethyl ammonium, vendu a 50% 
en polymere sous la denomination "S ALCARE 
SC 95 H par la Societe ALLIED COLLOIDS 2 g 

en polymere 

Hydroxypropylmethylcellulose vendue sous 
la denomination "METHOCEL F4M 
STANDARD" par la Society DOW 

CHEMICAL 1 g 

Parfum, colorant, conservateur qs 

Eau qsp 100 g 
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EXEMPLE 14 

On prepare un gel de soin pour la peau de composition suivante : 

- Dispersion dans Fhuile min^rale de 

5 copolymfcre reticule acrylamide/chlorure 

de m£thacryloyloxyethyl trimdthyl 
ammonium, vendu a 50% en copolymere 
sous la denomination "SALCARE SC 

92" par la Societe ALLIED COLLOIDS 0,5 g 

10 en copolymere 

- Hydroxypropylcellulose vendue sous 
la denomination "KLUCEL H" par la 

Societe AQUALON 0,25 g 

- Huile de germe de mais 10 g 
15 - Eau qsp 100 g 

EXEMPLE 15 

On prepare une creme de protection solaire de composition 
suivante : 

20 - Dispersion dans l'huile mindrale de 

copolymere reticule acrylamide/chlorure 

de methacryloyloxyethyl trimethyl 

ammonium, vendu a 50% en copolymere 

sous la denomination "SALCARE SC 
25 95" par la Societe ALLIED COLLOIDS 1 g 

en copolymere 

- Hydroxypropylmethylcellulose vendue sous 
la denomination "METHOCEL F4M 
STANDARD" par la Societe DOW 

30 CHEMICAL 0,25 g 

- Huile de colza 10 g 

- 4-(tert.butyl)4*-methoxy dibenzoyl- 

m£thane 5 g 

-Eau qsp 100 g 
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REVINDICATIONS 
1. Association epaississante, caract6risee par le fait qu'elle 
comprend dans un milieu aqueux : 

a) un composant (A) constitu£ d'au moins une gomme de guar ou 
5 de cellulose non-ionique, sans groupe hydrophobe, poss^dant une 

viscosite en solution a 1,5% en poids dans Veau, mesur£e au DRAGE * 
module 2 St 25°C superieure a 15. 10" 3 Pa.s; 

b) un composant (B) constitu6 d'au moins un polymere reticuld 
choisi parmi : 

10 (i) les copolymeres d'acrylamide et d'acrylate d'ammonium; 

(ii) les copolymeres d'acrylamide et d t acide-2-acrylamido 2- 
methylpropane sulfonique partiellement ou totalement 
neutralise; 

(iii) les copolymeres d'acrylamide et de chlorure de methacry- 
15 loyl oxyethyl trimethylammonium; 

(iv) les homopolymeres de chlorure de methacryloyloxyethyl- 
trimethylammonium; 

le rapport en poids en matiere active polymere rdticule/gomme de guar 
ou de cellulose etant compris entre 0,2 et 10. 

20 2. Association selon la revendication 1, caracterisde par le fait 

que la gomme de guar ou de cellulose du composant (A) est choisie 
parmi les gommes de guar hydroxypropylees, la gomme de guar, la 
methylhydroxypropylcellulose, la m£thylcellulose, Thydroxypropyl- 
cellulose, 1'hydroxyethylcellulose, la methylhydroxy6thylcellulose 

25 dont les viscosites en solution a 1,5% en poids dans l'eau mesurees au 

DRAGE module 2a25°C sont superieures a 15.10" 3 Pa.s. 

3. Association selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le 
fait que le polymere du composant (B) est reticule par un composd a 
polyinsaturation olefinique choisi parmi le divinylbenzene, le 

30 tetraallyloxyethane, le m£thyl&ne bis-acrylamide, lather diallylique, 
les ethers polyallylpolyglyceryliques ou les ethers allyliques d'alcools 
de la serie des sucres. 

4. Association selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
caract6risde par le fait que le composant (B) est un copolymere 

35 reticule d'acrylamide/acrylate d'ammonium (5/95 en poids) sous forme 
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demulsion eau-dans-huile, comprenant 30% en poids dudit 
copolymere, 25% en poids d'huile de paraffine, 4% en poids de 
melange de stearate de sorbitan et d'un derive ethoxyie hydrophile et 
41% en poids d'eau. 

5. Association selon Tune quelconque des revendications 1 k 3, 
caracteris£e par le fait que le composant (B) est un copolymere * 
r6ticul6 d'acrylamide/acide 2-acrylamido 2-mdthylpropane sulfonique 
partiellement ou totalement neutralise par la soude, la potasse, 
rammoniaque ou une amine, sous forme d'dmulsion huile-dans-eau 
contenant 35 a 40% en poids dudit copolymere, 15 a 25% en poids d un 
melange d'hydrocarbures isoparaffiniques en Cj2*Cj3, de 3 a 8% en 
poids de laurylether de polyethyleneglycol a 7 moles d'oxyde 
d'ethylene et d'eau. 

6. Association selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
caracterisee par le fait que le composant (B) est un copolymere 
reticule d'acrylamide/chlorure de methacryloyl oxyethyl trim£thyl 
ammonium (20/80 en poids) sous forme de dispersion contenant 50% 
dudit copolymere dans de Thuile minerale. 

7. Association selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
caractdrisee par le fait que le composant (B) est un homopolymere de 
chlorure de methacryloyloxy&hyl trimdthylammonium r£ticuld par le 
m6thylene-bis-acrylamide sous forme de dispersion contenant 50% 
dudit homopolymere dans de Thuile min6rale. 

8. Composition cosm6tique ou dermatoloqique pour le traitement 
des cheveux ou de la peau, caracterisee par le fait qu'elle contient dans 
un milieu aqueux physiologiquement acceptable, au moins 
l'association des composants (A) et (B) telle que definie dans Tune 
quelconque des revendications 1 a 7. 

9. Composition selon la revendication 8, caracterisee par le fait 
que la gomme de guar ou de cellulose non-ionique du composant (A) 
est presente dans des concentrations en matiere active comprises entre 
0,1 et 10% en poids, de preference entre 0,2 et 5% en poids et que le 
polymere reticule du composant (B) est present dans des proportions 
comprises entre 0,1 et 10% en poids, de preference entre 0,5 et 7% en 
poids, les pourcentages en poids etant definis par rapport au poids 
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total de la composition. 

10. Composition selon la revendication 8 ou 9, caract6ris£e par le 
fait qu'elle se prfsente sous forme de gel, d'dmulsion ou de dispersion 
vesiculaire de lipides amphiphiles ioniques ou non-ioniques. 

5 11. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 a 10, 

caract6risee par le fait que le milieu physiologiquement acceptable est * 
constitud par de l'eau ou est un milieu hydroalcoolique. 

12. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 k 11, 
caracteris6e par le fait qu'elle contient en plus un additif 

10 habituellement utilise en cosmetique ou dermatologie, choisi parmi les 
parfums, les colorants, les conservateurs, les agents sdquestrants, les 
huiles vegetales, animales ou synthdtiques, des filtres solaires, des 
anti-radicaux libres, des agents tensio-actifs, des polyrneres naturels 
ou synthetiques, anioniques, non-ioniques, amphoteres ou cationiques, 

15 des prolines quaternisees ou non, des agents de conditionnement, des 

propulseurs, des silicones, des agents hydratants, la vitamine A, les 
carotdnoides, les pigments naturels, les retinoides, les depigmentants, 
les agents antis^borrheiques, anti-acneiques, anti-inflammatoires, anti- 
pelliculaires ou antichutes. 

20 13. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 k 12, 

destinee au traitement des cheveux, caractdrisee par le fait qu'elle est 
conditionnee sous forme de gel ou de creme capillaire anti-chute ou 
antipelliculaire ou de gel de coiffage. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 a 13, 
25 destinee au traitement de la peau, caracterisee par le fait qu'elle est 

conditionnee sous forme de gel ou de creme pour le soin; de produit de 
rasage; de creme ou de gel solaire. 

15. Procede de traitement cosmetique des cheveux, caractfrise par 
le fait qu'on applique une composition telle que definie dans la 

30 revendication 13, sur les cheveux et que Ton rince eventuellement. 

16. Procedd de traitement cosmetique de la peau, caracteris6 par le 
fait qu'on applique sur la peau une composition telle que definie dans 
la revendication 14. 
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